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কোটা বাঁড়ী 
পাকা্কাঁজ। 


_কোটাবাড়ী তৈরারি সম্বন্ধে অন্য অন্য কথা বলিবার পুরে 
মাল মমলার গুণাগুণ সম্বন্ধে ছুই চারিটা কথ! বলিয়া রাখি যে 
দকলেই ভাল জিনিস বাছিয়! লইতে পারেন । 
ইট 1- প্রধান জিনিস ইট। ইট ভাল হইলে কাজও ভ তাল 
[ইবে। ভাল ইট মাটা, মাটা প্রস্তত'ও পোড়াইবা'র উপর নির্ভর 
রে । মাটী বড় আটল হইলে ইট শুকাইবার সময় ফাটিয়া 

; এই জন্য কিছু বালি মিশাল দ্রিতে হয়; আর বেঙ্গে 
রা ইট নরম হয় ও পোড়ানের দোষে বেশী ঝামা হইয়। যায় । 
মাটীর তৈয়ারির উপর ইটের ভাল মন্দ নির্ভর করে পূর্বে মাটী 
উঠাইয়া *রাখিলে রোদ, বৃষ্টি, বাতাসে, মাটী কতক তৈয়ারী 
হইয়) থাকে। বে দিন ইট তৈয়ারি করিবে, তাক পুর্ব 
দন সন্ধ্যার সময় জল দিয়া মাটা ভিজাইয়া রাখা উচিত, শক্ত 
টিল গুলি; জল প্রবেশ করিয়া থাকে ; টিল থাকিলে ইঠ শুক 
ইবার সময়, ফাটিয়া বায় । পাগমিলে কাদা তৈজ়েরি করিলে 
তন্তালই, নতুবা কাদী বেশ করিয়া ছানিয়া তৈষ্বার করিতে হয় । 
নাটাতে শিকড় থাকিলে ইট বেশ শক্ত হয়। কাচা ইট ভাটায় 

জা) পাজান উচিত নয় তাহাতে ইট বড় ফাঁটে। সাঁধরণতঃ 
নক ইট পোড়াইতে ৬০০ ছয়শত মণ রবল কয়ল! টি? রা | 
বাঁ ১২০০ বারশতমণ সাধারণ কাটের দরকার হয়। যদি 
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আটলমাট্ট্রর হয় তব আরও ৫* মণ বেশী এবং বে 
হইলে কিছু কম দেওগা উচিত,আটল মাটার ইট কম কয়ল/ম ভান্ত 
পুড়ে না; আর. বেশী করলা দিলে বেলেমাটীর ইট ব্রা হয়। 
তিন চারি লাক ইটের পাজা হইলে লাককর। ১৫ মণ কাট চলিতে 
গালা) ও চুলি ধরাইতে দরকার। আর কমইটের হইলে 
১৭।১৮ মণ পড়ে । 
ইটপরীক্ষা |-ভাল ইটের রং তামার মত; টোকা দিলে 
টং টং করিয়া বাজে, আর নখের আঁচড় ইটের গাঁয়ে বসে না । 
ইটের মাপ--আজ কাল ইট ১০ ইঞ্চি লম্বা ৫ ইঞ্চি চৌড়! 
ও৩ ইঞ্চি মোট। হইয়া থাকে বলিয়া সাধারণে জানে ; কিন্ত বাস্ত- 
বিক আসঙ্গ মাপে এর চেয়েও কম-থাকে, তবে গাথনির স্ুরকীতে 
১০ ৮১৯৫৮৩৫ হইয়া থাকে। ইটের এই মাপ হওয়াতে ইটের 
অনুরোধে অনর্থক ভিত চওড়া করিতে হয় না। ১২ ইঞ্চি ইট 
হইলে, যেখানে ১৫ ইঞ্চি চওড়া ভিতেই্ দরকার সেখানে ১৮ 
ইঞ্চি ভিত করিতে হয়; এক খান ইটের ভিত করা পরামর্শ 
নহে, মজমুত হ্য় না। ভাল ইট হইলে শীঘ্র গোনা ধরে না যদি 
ইটের গায়ে একটু একটু ঝামা বাহির হয় তবে সেই ইটে কখনও 
ণোন। ধরে নী। এই ইটই খুবভাল। 
নূর কী; ভাল ইটের স্থুরকি করা উচিত; সুরকি বত স্ব 
হয় ততই ভাঁল, কোন কোন আমা ইটের সুন্নকীও ভাল হয়। 
পরীক্ষা রীতিমত ভাগে চুন সুর্কি মিশাইয়া তাল করিয়। 
খয়া দিলে যে স্থুর্‌কি যেমন শক্ত হইবে সেই তত 
এইজন্য বলিয়াছি আমাইটের সুরকীও ভাল, বদি আমা 


টীর 







(৩) 


ইটের ,স্থুরকী জলে ফেলিয়া রাখিলে ভাগ ইটের সুরকু হহতে, 
ভ্রাল বাধে। 

চুণষ্ট-নুটিংক্চুণ জলে বেশ জমাট বাঁধে এই জন্য বোনেদের 
বকলজে একভাগ চুণ ও ছুইভাগ স্থুরকী দিলে ভাল হয়। “পাথরে 

চুণ উপরের কাজে দিতে হয়। 
_শহজ পরীক্ষাচুণে অল্প জল দিয়া, ভাটার মত করিয়। : 
হাতে ধরিলে যে চুণ যত গরম বোঁধ হইবে সেই ঢুণ তত ভাল? 
বাঁলিং-নদীর করকরে বালি যাহাতে মাটা নাই সেই বালি 
ভাল। যেনদীর জল ণোনাঁ সে নদীর বাঁলি ব্যবহার করা 
উচিত নয় কলিক'তা "ও নিকটবন্তী স্তানে এটারার বালি 
ব্যবহার হয়। বালির মসলা বেশ হয় । ছুই ভীগ বালিতে এক 
ভাগ চণ দিতে হয় । একশত হন্দর ফুট (১০ ফুট লম্বা ১০ ফুট 
চৌড়া ১ ফুট উচ্চ) গাঁথনিভে ১০ ইঞ্চি পাপের পরীর ১২৯০ 
শত ইট) আর চুণ সুর্কিতে ৩৬ ফুট লাগে। ইট ছোট 
বড় থাকে ঘলিয়া কখন কখন আরও কিছু বেশী পুড়ে। 
কেহ কেহ স্ুর্কি ২,চুণ ১, আব'র কেহ কেহ ৩ স্ুর্কি, ১ চুগ 
এই* ভাগে দিয় থাকেন। সরকারী খাতায় * সুরকি ১ চুণ এই 
ভাগে দিতে হইবে বলিয়া লেখা আছে। ৩ ভাগ ন্ুরকী ১ 
্ঞাঁগ চুণ দিলেও গাথনি খারাপ হয় না। যেখানে ঘুটিং চুণ না 
পাওয়া যায় সেঞ্জানে বোনেদের কাজেও পাথরেরচুণ ব্যবহার করা! 
হয়। কলিচুণ (ঝিনুকের ) কেধল কখন কখন ছাঁদে ব্যবহার 
হয় আর চুণকামও পংথীর কাজে দরকার হয়। | 
জল দিবার পুর্বে স্থরকি ও চ ণউপরোক্ত ভাগে কোদালিস্বার 


( ৪) 


বেশ করিয়া মিলাইয়া লইতে হয়। ভাগাড়ে ফেলিয়া জল দিয় 

মাথাইতে হর, এত জল দিতে হয় যেন স্মুর্কি বেশ ত] হয় 

একদিকে জল একদিকে চুণ স্থুরুকি বা শক্ক শক্ত: /না হয়। 

সুরু ঝট চুণ মিশাইবার উপর ভাল গীথনি নির্ভর করে। গীথনৈর 
পুর্ববে ইট বেশ করিয়া ভিজাইয়। লইতে হয় নতুবা স্থুরকিতে যে 

জল থাকে ইট তাহা চুষিয়া লয় এবং চণ স্ুর্কী জমাট না .বাধিরা 
জল দিয় মিশাইবার পুর্বে বেমন ধুলার মত ছিল, তেমনি হইয়া! 

থাকে । ইট বেশ ভিজে থাকিলে স্ুরকি আস্তে ২ শুকাইয়। বেশ 

শক্ত হয়; তথন তাহাতে সাঁবল মারিলে ভাঙ্গী যাঁর না । 

কাট ;-কাট পরীন্ষণ ৮-বে কাট ভারি ও যে কাটের রং 

ঘোর ও একদিকে হাতুড়ির ঘ! দিলে অন্য দিকে ঠাই ঠাই শব্দ 

শুনিতে পাওরা বা এবং বে কাঁটে গাইট না থাকে সেই কাট ভাল। 

৭ হাত প্রশস্ত একতালী ঘরে ৫ %-৭ ইঞ্চি মাপের বীমদিলেই 

চলে। আজ কাল ভাল সাল কাঁট পাওয়া বায় না! সেই জন্য 

সেগুণেরও যেমন বীম দিতে হয় সালেরও তেমনি বস দেওয়া] দর- 
কার। দোঁতালা ঘরেদ্ধ নীচের ঘরে ৮৮৬ ইঞ্চির বীম দেওয় 

দরকার দোতলায় ৫ * ৭ ইঞ্চির বীম দিলেই যথেষ্ট হই বেন. এই 

রকম ঘরে ৫৮*৭ বাঁ ৮%*৬ ইঞ্চি মাপের মোটা বীম ৩ ফুট 

হাত অত্তর২, দিতে পারা যাঁর। আজ কাল ৩৮২ ইঞ্চি 

মোটা বরগ দ্বেওয়া'হইয়া থাঁকে এবং পূর্বের মাপের ঘরের পক্ষে 
এই মাপের বরগ! বেশ চলে ।বড় বড় হলে ৯৯৭ ইঞ্চিযোটা বীম 
*সচ্ছন্দে ব্যবহার কর! যাইতে পাঁরে। কীম দুই দিকে ভিতের 
উপরে এক ফুট সোওয়া ফুট আন্দাজ বাধন দেওয়া থাকিলেই 


( ৪৫.) 

যথেষ্ট হইল। চুণের সঙ্গে কাট বড় টেকে না বিয়া বীমের ষেঁ 
খ্‌ ভিতের উপরে থাকে এই টুকুত়ে আলকাতরা মাথাই 
দেষ্টয়া উচিত। 

লোহার বীম 3২ আজ কাল অনেকে লোহার বীয়ু,পুরাঁতন 
রেল ব্যবহার করেন এবং কান্ডটর বরগ। দিয়া থাকেন ; কাটের 
সঙ্গে লোহার এমনি সঙ্বস্ধ যে লোহ*র সঙ্গে কাঠ থাকিলে আর্তি 
শীঘ্র শীঘ্র পচিয়া যায় । লোহার ধীম দিলে লোহার বরগা দেওয়া 
উচিত; বাঁ বীমে বীমে খিঙ্গান করিয়া দিঞ্ল বরগা ও 
টালির খরচা বাচিয়। যাব । লোহার বম ও বরগা কাঁটের 
বীম বর্গ! হইতে ফাক ফাক করিয়া বসাইতে পার] যায় । পুরাতন 
রেল ৭ হাত প্রস্থ ঘরে তিন তিন হাত অস্তর বসাইতে পার 
যায় এবং ২১৩ ইঞ্চি মাপের টা আইরণ (ণৃ' 7707 দেড় দেড় 
ফুট অন্তর দিয় দেড় ফুটে টালি দিয় ছাইয়া দিলেই হইল । 

বোনেদ )-7(09500560)১)- সাধারণের বিশ্বাস আছে 
যে, ধ্বানেদ যদি এমন করিয়! তৈয়ার করা। যাঁয় যে কোটা ন। 
বসিতে পারে তাহা হইলে বাড়ী আর ফাটিবে না, কিন্ত যার 
ভার আছে সে জিনিস বসিবে না এও কি সম্ভব? যখন একা 
খানি পাথর ফেলিয় রাখিলে ক্রমেক্রমে সে খানি বসিতে থাকৈ 
তখন তার অপেক্ষা ভারী কোটাবসিবে না এ কথা বিশ্বাসফোগা 
হে ; তবে এই করিতে হয় ঘাহাঁতে কোট সকল দ্রিকে সমান 
ভাবে বসিতে পারে; একদিকে অধিক আর একদিকে অন্ন 
বমিলেই কোট ফাটিবে। নৃতন দেওয়াল পত্তন দিবার সমগ্ন 
যদি কৌন পুরাঁন দেওয়াল এড়ো এডি ভাবে দেওয়ালের 
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কারতে হহবে। তার পর কনষ্ীট (খোয়া স্থুরকী ও চুণ) ৯ অস্ুল" 
আন্দাজ পুরু করিত! হুরমুস করিতে হয় ১ ছুরঘুস করিবার সময় 
অল্প অন্লজল ছিটাইনে হয়) ছুরমুস যখন খোয়। হইতে ভীঁকীইন। 
উঠে তখন ছুরমুস ঠিক হইয়াছে জানিতে হইবে । £ছাট খাট 
কোটাবাঁড়ীর জন্য খোয়! দিবার বিশেষ কোন দরকার নাই । 
বোনেদ্‌ হইভে ক্রমে কাট্]ন দিয়া দ্বেওয়াল মাটার উপর পর্যযস্ত : 
গাখিয়া ভুলিতে হয়। তারপর পোতা৷ (21১9) পথ্যস্ত সমান 
চোড়া থাকে। | 
দেওয়াল যেমন মাটী ছাড়িয়া উপরে উঠিতে খাকে মেজে ও 
বোনেদের ফাঁকে অমনি মাটা দিয়। পু্ির়। যাইতেহয় ; মাটাতে 
কোন আবর্জনা না থাকে; আবজ্জনী পচিয়া গেলে বসিতে 
থাকে ওমেজে বসিয়া! যায়। পৌতার উপরের তিন খানি ইট শুদ্ধ 
বিলাতী মা্টী দিয়াগাথিলে দেওয়াল বড় সেৌঁতসৌ তে (1)877)) 
হয় না। গাঁঘিবার সময় খড়া বা বাঁধনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি 
বাখিতে হইবে। যোড়ের উপরে ধোঁড়া পড়িলে'কাজ ভুত শক্ত 
হয়না | ঠিক্‌ করিয়া যোড় মিলাইয়। শুদ্ধ হট সাজাইরা গ্লেজেও 
টু ওয়াল গএড়ে। দিতে ধাকা ন। পাইলে পড়ে না । 
দেওয়ালের গ্রাচ্ছথ ৪ বে দেওয়াল বত উচ্চ হয, তাহার 
তত বেশী করিতে হয়; ইহার একটা ভ্রিকোণ'মিতি মুলক 
নিয়ম আছে ;$লেখ। অনাবশ্তক | তবে.সাধারণত যেমন উচু ঘর হট 
তেমনি ঘরে তেতালায় দেড় খান! ইটের অর্থাৎ ১৫ ইঞ্চি. 
দৌতালায় ২ খানা বা ২০ ইঞ্চি, একতালার় আড়াই খানা বা ২% 
ইঞ্চি ভিত দেওয়া যায়| ইট ১০ % ইঞ্চি মীপের হন বলিয়! এ 





তন 


চামচিকা থিলানের চিত্র 
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একদিকে আঁড়াই ইঞ্চি করিয়া কাটান দেওয়া যায়, এহ হসাবে 
পোস্ঠীয় ভিত ৩ খান। বা আঁড়াই ফুট গ্রুশ্থ হইয়া থাকে । এই 
সাধাইএ নিপ্ম। একতালা ঘরে ২ খান। বাঁ ২০ ইঞ্চির ভিত 
দিলেই যথেষ্ট হইল। 

খিলান--বড় বড় খিলান কাঁলবৃত (207)807178) করিয়া কন! 


উচিত। দরজ! জানালায় চামচিকা খিলান (7170:01) করা 
হয়। এই খিলালের মাজখানে দেড় ইঞ্চি আন্দাজ ঘোর করিয়া 
দেওয়াহইয়া থাকে 1 এই খিলানে ইট বষাইবার নিয়ম চিত্র দের্খ 
ক খ দরজ। বা জানালার প্রস্থ ; এই ক, খর সমান করিয়া ক গও 
খ গদুই. গাছ দড়ি দ্বারা গবিন্দৃস্থির কর;*এই গ বিন্দু হইতে 
দড়ি ধরিয়। ছুই ধাঁর হইতে ইট বসাইয়। যাঁও মাঝের ইট খানি পরে 
বসাইতে হয়। চামচিকে খিলান খুব মজবুত নয় এইজন্য এই 
খিলানকে রক্ষী করিবার জন্য উপরে গোঁল খিলান (01015170 
৯:০7)৬গ্রস্তত করিয়া দিতে হয়। যদি উপরে স্থান না থাকে 
তবে সম্পূর্ণ গোল খিলান না করিলেও চলে ; যতটা উচ্চ হইতে 
পাঁরে ততটা অংশ করিলে হইতে পারে | গোল খির্পানে কেন্জ্র 
বা মধ্য বিন্দু হইতে দড়ি ধরিয়া উভয় দিক হইতে ইট বসাইয়। 
যাইতে হয়, মাঝের বা! উপরের ইট খানি (৪১ 96০০০) পরে, 
ক্কসাইতে হয়। চামচিক! খিলানের উপরকার গোঁ খিলান ছুই 
খানি এড়ো ইটের অর্দাৎ ১* ইঞ্চি+মোটা করিলেই যথেষ্ট হইল। 
যেখানে চামচিকা খিলান না করিয়া কেবল গোল খিলাঁন করিতে 
হয় সেখানে ৪ ফুট প্রস্থ ফ.কার পর্য্যস্ত ৩ খানি ইটের খিলান 
অর্থাৎ ১৫ ইঞ্চি মোটা, ১০ ফুট পর্যন্ত ৪ খানি ইট বা ২০ ইঞ্চি 
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মোটা করিলেই হয় * তারপর প্রতি ১০ ফুটে একখানি ঝ 
পাঁচ ইঞ্চি করিয়া, মোট করিয়া যাইতে হয় বড় খিলান ফ্রিতে 
হইলে কালবৃত দিয়! ঠিক করিয়া করা উচিত আররখিলানুটতিয়ারী 
শেষ হইলে গাঁথনি কীচ1 থাকিতে থাকিতে কালবুত (০০7৮) 
£একটুকু নিচু করিয়! দিতে হয়। ২থানি বা ততোধিক ইটের : 
খিলান করিতে হইলে এক এক সাঁর পুথথক পৃথক করিয়া 
গাথিলেও হয় বা সকল কয়েক খানি ইটে বাঁধন দিয়া এক 


অঙ্গে গাথিলেও হষ। প্রথম প্রকারের গীথনি সহজ বলিয়! 
সচরাচর এউব্ূপ গীথনিই প্রচলিত | 





জানালা দরজ্ঞ!-পরম্পর খখোমুখি দেওয়ালের জানালা 
দরজা খাজু জু ভাবে বসাইলে ভাল হয়; ঘরে হাওয়া ভাল খেলিতে 
পারে । দরজ| জানাল! যত প্রস্থ হইবে উচ্চ তাহার দ্বিগুণ করা 
উচিত। ৬ ফুটের কম উচ্চ করিলে দরজা মাথায় বাঁধে। যদি 
দরজার বাহির দিকে ঝিলিমিলি ও ভিতরে গ্লাঁদ পাল বসান 
দরকার, হয় তবে চৌকাট ৫ *৩ ইঞ্চির কম মোটা করা যার 
নাঁ। অন্যান্য চৌকাট কাঠের আয় অন্ুসাসে মোটা! বা সর করা 
যায় তবে ৩৯৪ ইঞ্চি নাঁপের কম করিলে বড় হালক হয়। 
গাথনি করিতে করিতে জানালা। দরজায় চৌকাঁট বসান উচিত 
নয়। ঘর ঠিক সমান ত্ইয়া না বজিলে. চৌকাট চিক চৌক্ুলা 
থাকে না। এইজন্য দরজা! জানালার ফুকর রাখিয়া খিলান 
হইয়া গেলে দরজ। জানল! বসান"ভাল। 

কোটার উচ্চতী-যাহার যেমন ক্ষমতা ও ইচ্ছা তেমলি 
উচ্চ করিতে পারেন ; তবে খাঁটঘর বড় গরম হয় এইজন্য 
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বিমের উপর পর্য্যন্ত ১৩ ফুটের কম উচ্চ করা*ঃবধেষয় নঙ্থে )ানচের 
ঘুর যা বাপের জন্য না হয় তবে খাট “করাই ভাল তাহাতে 
খরচ কম পড়ে, 

ছাদ-ছাদে (ডবল) ছুই পরদ। টালি দিতে হয় "নিচের 
পরদার জৌড়ের উপরে উপরের পরদা'র জোড় না পড়ে । উপরেরু 
পর? সুরকী পি গাঁখিতে হয় । টালি সচরাচর ১ ছুট লম্বা ও 
চওড়া এবং ১ ইঞ্চি মে!ট। হর । ১ ফুট টালি কত লাঁগিবে সহজেই 
জানা সায় । ১০ ফুট দীর্ঘ ১০ ফুট প্রস্থ স্তানের জন্য ২১* খানার 
হিসাবে ধরা উচিত। ভাঙ্গ? চুরা ও অন্যান্য কারণে ১০ খাঁন 
করিয়। বেশী ধরা উচিত। 

ছাদের খোয়া ১ কি ১। ইঞ্চি হইতে মোটা! হওয়। উচিত নয় । 
ছাদে ৬ ইঞ্চি পরিমাণে পুরু করিয়া খোওয়া বিছ্াইয়া প্রতি ১০ 
ফুট্ট দীর্ঘ ও ১৩ জুই প্রস্থ এই পরিমাণে স্থটনে ৫ মণ আন্দাজ ছু৭ 


সমান কুরিয়া খোওয়ার উপরে বিছ্াইয়! দেও। কোদাঁল দ্বার! 
খোঁওয়া ও চুণ বেশ করিয়া মিশাইয়া আস্তে আস্তে জল 
ছিটাইয়! খোওয়! ভিজাও; আর কোঁদালি দ্বার! মিশাইতে থাক; 
তার* পর কর্ণিক দিয়া থোওয়াতে রীতিমত ঢাল দিয়া সমান 
করিয়া দেও, যেদিকে নর্দামা করা হইবে সেইদিকে প্রতি ১০০ 
জ্টে ৬ ইঞ্চি আন্দাজ নিটু করিয়া, পিটিতে স্থরু কর পিটিবার 
সময় প্রথম প্রথ্থম ই মণ আন্দীজ চুণ (১০ ফুট দীর্ঘ ১০ ফুট প্রস্থ 
স্থানে) জলে মিশাইয়া ছিটাইতে হয় ; মধ্যে মধ্যে জল ছিটাইতে 
হয় এত জল দেওয়া দরকার যেন টালির কাক দিয়া টপ. 
টপ করিয়া ফোটা.ফোটা জল পড়িতে থাকে । সকল স্থান যেন 
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সমান ভীবে পেটা হয়; “পিটিতে পিটিতে এধার হইতে ওধার 
ওধার হইতে আসিতে হয়, তাহলেই সমানভাবে পেটা। হইল !.. 
পিটিতে পিটিতে যখন পিটনীর মুখ ছাদ হইতে ক্ষিরিতে..ধাকে 
এবং টং্টং শব্দ হইতে থাকে, ছাদ বেশ পেটা হইয়াছে জানা 
প্নেল। তখন সিকি ইঞ্চি পুরু এক পরদা স্ুরকী ও ১ মণ চুণ 
১০ ফুট দীর্ঘ ও ১০ কুট প্রস্থ স্থানে মিশাইরা পিটিতে হয় এবং 
অল্প অল্প জল ছিটাইনতৈ হয়, তারপর যখন স্ুুরককী বেশ পেটা হই 
য়।ছে, তখন ১ মণ টুণের জল ছিটাইয়া উশো। মারিতে হয় এবং 
কর্ণিক দ্বার! মাজিয়া ঠিক করিতে হয় ! ১০ ফুট দীর্ঘ ১০ ফুট প্রস্থ 
স্থানে আন্দাজ ৪০ ফুট খোর! ২০ ফুট চুণ ও ১৫ ফুট স্ুরকীর 
প্রয়োজন । ছাদ মাজা হইলে, বিচলি কি খড় দিয়! ঢাকিয়া 
এক সপ্তাহ পথ্যস্ত জল ছিটাইতে হয়; খড় যেন সর্বদাই 
ভিজে থাকে । না ঢাকিলে বা ভিজে না রাখিলে, 
ছাদ ফাটিয়া যায়। 

আলিদার সঙ্গে ছাতের জোড়াই বাহিরে থাকিলে তাহার 
ভিতর দিয়া, জল বসিতে থাকে, এই জন্য ছাদের খোওয়া 
আলিদার ভিতরে ৩ ইঞ্চি আন্দাজ বিস্তৃত করিয়া দেওয়া উচিত । 
ছাদে বিল্লাতী মাটা দেও পরামর্শ নহে, বিলাতী মাটা রোদে বড 
ফাটে । খোওয়াতে চুণ জল ছিটাইবার সময় সেই সঙ্গে খয়ের, 
জল বা কষ জল ছিটাইলে ভাল হয় কিন্তু সাধারণত থরটের 
অনুরোধে সকলে ব্যবহার করিতে সক্ষম হয় না। 

_ মেজে ;-মেজেও ঠিক ছাদের মত করিয়া করিতে হয় 
তবে মেজেতে টাঁলির স্থানে এক পরদা ইট বা.ঝাম! বিছাইয়া 
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খোগুর। দিতে হয়। আর যেজে যাহাতে সযাতসৌতে হইতে 
না| পাষ্ঠর, সেইজন্য ইটের নীচে বালি এক “পরদা! আধ হাঁত 
গুরু করিয়। দিলে তাল হয়। আর মেজের মাচী' বেশ 
করিয়া ছুরমুন করিব! মেজের কাজ সুরু করিতে হ্য়। মেজেতে 
এক পরদা বিলাভী মাটা দিলে বেশ শক্ত হয় ও পরিকর দেখায়,১ 
ভাঁগ মাঁটী ও৩ ভাগ বালি মিশাইয়! অন্প পিটিয়া। কীচ। কাচা উশে 
মারিয়। দিতে হয়। আগুণের তাপ লাগিলে শুদ্ধ বিলাত, মাঁটার 
মেজে চটিয়! যাঁয় বলিয়া বালি মিশান উচিত। নরদীম ও মুরীর 
মুখে, ও বেখানে সর্কদা জল পড়ে সেই খানে বিপ'তী মাঁটা 
দিলেৰেশ থাকে। যে ঘরে বেশ্টু চপট (ধকল) পড়ে 
সেই ঘরে এক পরা ইট বিছাইয়া একখানি আদল! ইট খাদরি 
করিয়া গাথিলে এবং বোড়ের মুখে বিসাত্রী হাসি দ্বার! আজি 
দিলে মেজে বেশ শক্ত হয়। ১০ ফুট জবা! ১০ ফুট প্রস্থ স্থানে 
প্রায় ৯০০ ইট, ৮ মণ জুরকী ও ৪ মণ চু৭ দরকার হয়। 
আর আজি দিবার জন্য ১ মণ বালিতে ১৩ সের? আন্দাজ 
বিলাতী মাটা দিতে হর । বিলাতী মাটার-তৈয়ারি মপলা শীস্ত 
শীগ্র শক্ত হইয় যায় বলিয়া, যখনই মিশান হয় তখনই ব্যবহার 
করা উচিত । | 

পলেস্া ৮পলেন্া করিবার পুর্ব যোঁড়েকশ্নুখ কর্ণিক দ্বারা 
একটু একটু খড়িয়া কেলিতে হয়, শুরং ভিত কর্ণিক দ্বারা আচ- 
ডাই লইতে হয়, তারপর জল দিয়! ভিজাইম্স। বালি বা সুরর্কীর 
গলেন্ত্রা কর্ণিক দ্বারা ধরাইকস। জলের ছিটে দিয়া বালির কাজে 
উশে মারিয়া দিতে হয়। স্ুরক্ষীর কাজ পিটিয়া উশো মারিক্তে 
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হয়। প্রীতি ১০ ফুট দীর্ঘ ও ১০ ফুট প্রস্থ স্থানের জন্য; ছুই 
মণ বালি বা স্ুরকীী ও ১ মণ চুণ মিশাইয়া পৰে তৈয়ার 
করিতে হয় ॥ বাহির দিকে পলেন্ত্রার জন্য অল্প পরিমার্ণ বিলাতী 
সাটী মিশাইয়! দিলে পলেন্্রা বড় শক্ত হয় এবং লোণা ধরে না । 
| আলিসার, ও কার্ণিসের পলেম্ত্রীতে বিলাঁতী মাটা দিলে তার 
উপর আর গাঁছ জন্মিতে পারে না, এই জন্য ছাদের নর্দামাঁর 
মুখে (যেখানে গাছ বেশী জন্মে) বিলাতী মাটীর পলেম্ত্রা কর! 
ভাল. গ্রাছ কাটিয়া ২৪ ফৌটা কারবলিক এসিড দিলে আর 
গজায় না। 

চুণ-কাম ব| পোড়া দেওয়।,--৮ সের পাথরের চুণের 
সঙ্গে 9 সের কলি (বিশ্ুকের চুণ) মিশাইয়। পৌচড়া দিতে হয়া 
এই পরিমাণ চুণে প্রায় ১০০ বর্গ ফুট স্থানে পোচড়! দেওয়া 
যাইতে পারে । 
আাজি।_কেহ কেহ শুদ্ধ আজি দিয় রাখেন । বিলাতী মাটাক 
অাজির কথা মেজের প্রসঙ্গে বলিয়াছি, আর যদি শুদ্ধ স্ুরকী 
চুণের আজি হয়, তবে সেই পরিমাণস্থানে ২০ সের স্ুরকী ও 
১২ সের চুণ দরকার হয়। পলেন্ত্রা ও আঁজির স্থুরকী খুব সরু 
চাই। প্লেন্ত্রার সময় যেমন যোড়ের মুখ খুঁড়ি! লইতে হয়, 
আজির সময়ও ঠিক সেই রকম করিতে হয়। আাজির উপর 
কখন কখন দড়ি ধরিয়া দাগ ক্ষাটিয়া দেওয়া হ্য়। পুলের কাজে 
সর্ধদাই এই রকম দেখিতে পাঁওয়। যায়। . 

লোধা।- প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়,জমী হইতে ৩1৪ হাত : 
উচ্চ পর্য্যস্ত ভিতে সর্বদাই লোগ| ধরে। পূর্বে বলা হইয়াছে 
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বলাক্ভী মাটার পলেন্ত্রা দিলে লোপা ধরে নী, অথবা মটা হইতে 

শ৪ হত উচ্চ পর্য্যন্ত আল.কাতরা মাখাইয়া দিলেও লো! ধরে 

না, ১০টি দীর্ঘ ও ১০ ফুট প্রস্থ স্থানে আপকাতরা মাখাইতে 
আন্দাজ ৫সের আলকাতরার দরকার হয়। 


'গোধরের উপকারিতা ;_-গোরুর*গাবরও উপকারী, টাটকা 
গোবর কারবলিক আঁসিডের মত দুর্ণন্ধ নিবারক ও স্বাস্থ্য প্রদ, 
এইজন্য টাক গোবরে ঘর নিকানর ব্যবস্থা আছে। বেশী আটল 
মাটীতে গোবর মিশাইলে রোদে সে মাঁটা আর ফাটে না, সেই 
জন্য অনেক কাঁজে মাটীর সঙ্গে গোবর মিশান হইয়া থাকে । 
ছাঁদ ফাঁটিলে গরীব ৫লাকে গোবরের সঙ্গে -আটল মাটী 
মিশাইয়! ফাটা সারে তাহা হইলে ঘরে আর জল পড়ে না । 
আবার গোবরের পৌচড়া দিলে লোণ! ধরে লা, দেওয়ালে, 
লোঁণাধরিলে তেঁতুলের জলে ধুইয়া গৌবরের" পৌচড়া দিলে 
লোণান্দ্বংশ হয়। 
স্বাদের ফাটা! মেরামত )--ছা'দ ফণ'টিলে, কতকটা* খু'ড়িয়! 
মেরামত করা ভূল; পুরাতন ও নূতন কাজের যোড়ের সুখ আবার 
ফাটিবে ৪ জল পড়িবে ।* এই জন্য তিসির তেল আগুণে চা 
ইয়া রজন ধুনা তাহাতে দিলেই গলিয়া যাইবে তগ্নন -বাঁমার 
শঁড়া মিশাইরা ফাটা স্থানে ঢালিয়! দিবে ;ফাটা .পরিষাঁর করিবার 
দরকার নাই ; উী মসল! কর্ণিক দিম ছাদের সঙ্গে সমান করিয়] 
মাজিয়। দিবে | আর যদি এমন ধদখ] যায় যে দেওয়াল ও ছাদ 


২:পর তিপির তৈল, ২ সের রজন ও ১ সের ঝাঁয়ার গুড়া । 
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বরাবর এককালে ফাটিয়াঁছে তাহ' হইলে ফাটার উপরে এব্বখানি 
ইট গাখিয়া। জল.নবারণ করিবে ও দেখিবে ফাটা ক্রমে বাডডিতেছে- 
কিন? তাত্বপর যখন আর লা বাড়িবে তখন ছাদ ও/দওয়াল 
সারিলেই হইবে। 

পুরাতন ঘরের সঙ্গে ঘর কাঁরতে হইনেস পুরাতন 
ঘরের সঙ্গে খড় বাহির করিয়া গাঁখিতে নাই ; কেননা! নুতন 
বাড়ী পুরাতন বাড়ী হইতে বেশী বদিবে ও সমস্ত খড়া ফাটিয়। 
ফাইবে। দেওয়াল মুখোমুখী করিয়া গাঁখিয়া! পলেম্ত্া করিয় 
দিলেই হইল। 

ঘর এট্টিমেট । 

১০০ ঘন ফুট দেওয়াঁল,-_-১২০০ ইট; চুণ স্রকী ১৩ মণ 
হইতে ১৫ মণ।-_১০০ বর্গ ফুটপলেন্ত্রা--২ মণ স্কুরব্কী না বাজ ও 
১ মণ টুণ । ১৩৩্বর্গ ছুট চুণকা'য বাপৌচড়া-- ৮ €নের পাখরের চুল, 
€ দের কলি বা ঝিনুকের চুণ। ১০০ বর্ণ ফুট আজি,_-২ও সের 
সুরকী ১২ সের চুণ। ১০০ বর্গ ফুট ছাদ__২২৫ খানি টা্সি 

৫০ ফুট খ্বঁওয়া ১ মণ হৃরকী, ৯ মণ চুণ। ১০০ ধর্ণ কুট মেজে- 
৪০০ ইট এবং ছাদ্রে যেমন খোঁওয়া ও টুণস্ুরকী। 
বীম বরগা, জানালা, দরজায় রঃ না দিলে রোদে ফাটিয়া যার 
ও বৃষ্টি হিমে দাগ ধরে ও পচিয়া ষাঁয় এইজন্য রং করিয়া দেত্বু়। 
উচিত,রংয়ের অভাবে পাড়ার্নীফকের ্োকে আল কাতর মাথা- 
ইসা দেন,আল কাতরা মাখাইলে দেখিতে খারাপ হয় আর কখন 
রং করিতে হইলে আলকাতরার উপর রং ধরে না, ক্রমে+ 
| নালকাতরার রং ফুটিষা। উঠে। (য সকল রং সন্রাচর ব্যবহৃত 


৮ 


হয় অহার কথাই বলিব * রং লাঁগাইবার পুর্ব জল *ছিটাইয়া 
পারিক্রেলের ছোবড়া দিয়া ঘসিয়া কাট বেশ*পরিফাঁর করিয়া 
লইতে হজ, তাঁর পর শুকাইলে একবার বা ছুইবার আস্তর ল্লাগা- 
ইতে হইবে। আস্তরের উপর থে রং ইচ্ছা সেই রং দেওয়া যায়। 
রংয়ের ব্রাস দিয়া বাঁ নেকডা দিয়া লাগাইতে হয়। সকল 
রংজ্মর সেই কিছু তারপিন মিশীইলে রং শীত্ত গুকাইয় যায়) 

অত্তর,-_-(917728) ১০ ফুট দীর্ঘ ১০ ফুটপ্রস্থ স্থানে তিন 
পোওয়া তিসির তেল, আদ পোওয়! সফেদ আর ফুলখড়ি 
তিন পৌওয়া আন্দাজ বেশ করিয়া মিলাইয়া, ব্রাস বা নেকৃড়! 
দিয়। মাখাইয়। দিতে হয়। 

সবুজ রং (07990. 051701100--ত্র পরিমাণ স্থানে তিন 
পোওয়া ভিসির তেল, আদ সের সফেদা আর এক পোয়া 
গ্রিণ রং। .. 

লাঙী রং (00190019% 7910108)--৩ পরিমাণ স্থানে তিন 
পাওয়া ভিসির তেল, তিন পোওয়া লাল রং (:৩৫198), 

সাদা রং (৩ 7518$56) আদ সের, দশ ছটচ্ষি তিসির 
তেল, এক সের সফেদা, এক ছটাক এলা মাটী ডে৩]10ঘ্য ০007), 

সকল রং এক পৌচড়ার উপধুক্ত দেওয়া! গেল । ছুই পৌঁচড়! 
বা ৩ পৌঁচড়া দিলে ২ বাঁ ৩ গুণ লাগিবে। 
বড় বড় লোকে দরজা, জঃনালায় রং নী দিয়া বাস, 
আলমারির মত পাঁজিস করিয়া! দেন। পালিস করিতে হইলে 
প্রথমতঃ শিকিশ কাগজ কাটিয়া বেশ পরিষটুর করিয়া ইতে 
হয়, শৈতিশ কাঁগজ ধত ঘিরে পালিস তত চবচক বর্রিবে। 
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নশারশ কাগজ কারয়াণ্ঘাদ কাটে কেনি ছেপ্র বা ফাট| থাকে “তাহা 
হইলে দোষের সঙ্গে এলাদাটী মিশাইয় পুটিং করিয়া দিতে হয় 
তারপরু একবার তেল মাথাইয়। শুকাইলে,পাঁনিস দিতে জস। যত 
বেশীবাঁর পার্পিপ লাগাইবে কাজ তত চক্চক্‌ করিবে এমন কি 
গালিসে মুখ দেখ। যাইবে * ভুলা বেশ করিয়। পিঁজিয়। মোট। 
কাপড়ে পুটলির মত. করিতে হম্ম এবং পালিসে ডুবাইু। 
অল্প অল্প করিয়। কাঠে.সশৌচলড। দিতে হয় । এক স্থানে €বশী আর 
এক স্থানে কৰ পড়িলে দাগ পড়িয়। যাঁয়। 
পাঁলিন $-এক বোতল রেক্টাফাইড স্পিক্িট (0১০০৮- 
9৩৫ 5]10, এক গোওয়া আন্দাজ গালা (১1০11৯০) আর 
একটু খুন খারাব, (02955 191০০) মিশাইফা বোতল রোদে 
রাখিপ্পে গালা ও খুনথারাবী গলির বায়। তথন ব্যবহার করা 
বাঁইতে পারে? 
আধা ছুই তিন রকম রংয়ের কথা বলিলাম, ইহার পর 
যাহার থে রকম রং করিতে ইচ্ছ। সেইরকম রং প্রত্বত করিয়া 
লইতে পাঁঈরন | কাল রং দেখিতে খারাপ, এবং প্রায়ই ব্যবহ!র 
হয় না বলিয়া লিখিলাম না, সাদা রং করিতে হইলে, তিসির 
তেলে সফেদ। মিলাইলেই হইল । 
কোন কোন কাঠের রং এমন যে আর রং করিবার দরকার 
হয় নী, বার্ণিন করিলেই চর । কাঠাল কাঠের বেশ রং, উহাতে 
বার্ণিস করিলেই বৃষ্টি ও হিমে নষ্ট হইবার আশঙ্কা কমিয়া যায় 
. কারদিএলআববোতগ তার্পিন তেলে আদসের অন্দাজ মোম 
| বেশ করিয়া মিলাইলেই বার্রি তৈয়ারি হইল । পালিসের 
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মত করিয়া কাঠে মাখাইয়া, দিতে হয়।- তবে এহ ঝ্মাণসের 
ফেব এই, সর্বদা রোদ লাগিলে যোম গলিষী যুুরু। 

পুক্ি)--কাটের সঙ্গে গলা আটিতে হইলে পুটিন দিয়া 
আঁটিতে হয়। পাক? তিসির তেলে (0১০94 [21779660.:016) 
চাখড়ি গু'ড়াইয়া মিশাইকা রোদে রাখিতে হয়। এত খড়ি মিশা 
ইত হয় যেন শক্ত শক্ত হত, তাঁর পর কাটে বা লোহার পাঁতের 
উপর হাভুড়ি দ্বারা মাড়িলেই বেশ শক্ত আটার মত হয়, তথন, 
ব্যঘহার করা! যায় একবার শুকাইয়া গেলে কাটের মত শক্ত হইয়! 
থাকে । 

পূর্বে রংয়ের সঙ্গে যত তেলের কথা বল! হইয়াছে সব 
তিসির পাকা তেল (1০1৩, 11750600011 )। তিনসির তেল 
আগুণের তাপে ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিলেই পাকা তেল হুইল। 





কাচাকাজ। 

কোটা, চুণ স্ুরকীর মসলায় ন। গাঁখিয়া কাদা দিয়া গ্লীথিলেই 
কাচা কাজ বলে। গাঁথনির কাদা বেশ পরিকর কজ্ওয়া চাই, 
নদীর চরের পলি কাদার মত কাঁদা হইলে ভাল হয়। কাচাকাঁজে 
খড়া ও যৌড়েরদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয় যোড় যত মুখো- 
মুখি হয় ততই ভাঁল। পাকা কাজেও জোড় এক যর (সিকি ইঞ্চি) 
চেয়ে মোটা কদ্া.বিধেয় নহে । বৃষ্টির জলে কাদা বুইয়া যায় এই 
জন্য যোড় বেশ. চাঁপা! হইলে জল.প্রবেশ করিতে পায় না। 
পল্েস্ত্রা না কর! পাকা কাঁজ অনেক দেখিতে পাঁওয়া যায়, কিস্ত 
কাচা কাজ লনা না.করিলে বুটিতে কাদা ধুইয়! যায,এবং অনেক 
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সময় প্রানতীর পড়িয়া্যায়। কটুদা “দিয়া গাথিলেই কাঁজ গ্নারাঁপ 
হয় না। অনেকে ,দেখিয়াছেন, সেকেলে চত্ডীমণ্ডপ. শিব মন্দ 
ইত্যাদি পাতলা পাতলা ইটে ও কাদায় গাখন্ি* কিন্ত্ত বাহিরে 
ও* ভিতরে বেশ করিয়া পলন্তরী করা, ছুই পরদা পলস্থা 
প্লিটিয়া.দেওয়া ।. ছুইশত, বতসরের পলন্ত্রা আজিও কুড়ঞ্র 
মারিলে ভাঙ্গে না। তবে কাদা দিয়! গাথিলে পলস্ত্রী করিতেই . 
হইবে । পাকা কাজে যেমন পলক্্রী করার কথা বলা গিয়াছে 
এ কাজেও পেমনি করিয়া পলেন্ত্রী করিতে হইবে। . স্ুরকী'র 
পলন্ত্রা বেশ করিয়া পিটিয়া দিতে হইবে । সকল গ্রা্থনি কাচা 
হয় না, খিলান ছাদ ও মেজে, পাকা করিতে হয়। কাচা কাজে 
অন্ততঃ বীমের নিচে একখানি করিয়া তক্তা। বা সরদল (ড%2]]- 
0196) দেওয়া উচিত। সরদল না দিলে হয়ত সকল 
ৰীমগুলি সমান থাকে না, কৌনট। বা উ চু খাকে কোনট। নিচু 
হইয়া যাঁয়। | 
খড়ের ঘর । 
বরের খাঁড়াই ও চালের প্রস্থর মাপ। 
খড়ের ঘর,_-যদ্দি ঘরের হজে ৮ হাত হয় তবে খাড়াই ৩ 
হাঁত এবং মটকা হইতে খটীর মাথা পর্য্যন্ত ৫ হাত হইবে । আর 
ছাচ যেমন ইচ্ছা দিতে পারা যাঁয়। তবে এক হাতের কম' 
দিলে চালের জল দেওয়া পৃড়ে। 
ঘরের মেজে যত প্রস্থ হইবে তাহার অর্দেককে চারি ভাগ 
করিয়! পাড় ভাগ লইয়া! এক হাত যোগ করিলেই “কয়া” মাপ 
পাওয়! যাঁয়। 
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দোঁচাঁলা ও চারিগালা ঘরের দোষ গুণ'। 

ঘর দোচালা ও চারিচালা এই ছুই রকমের হন্ধ। প্চারিচালা! 
ঘর দেখিস্ক্ু ভার্গ; দোচালায় কুয়াগুলি সমান না৷ হইলে চঙ্গে 
না, কি চারিচাঙ্গী ঘরে ছোট বড় সকল রকমেরুবাশ, খাঁথারি 
 ব্যুস্ধত হয়; তবে দোচালায় একটা ,মট্কা, আর চারিচালাক়ু 
&টাযোড়। যোড শীঘ্ব খারাপ হয় এবং প্রতি বংসরই প্রায় 
ষেরীমত করিতে হয়। 

ঘর খত বড হয় 'রুয়াও' তত বড় বড় হয় এবং তেমনি 
মোটা দিতে হয় নুবা চাল নেল হইয়া পড়িবে । যাহাতে 
নোল না হর সেঙ্ব জন্য চালের মাঝামাঝি পাড় দিয়া 'আঁড়ায়" 
“তির” লাগাইয়া দেয়, আবার কথন কন মটকায় পাড় দিয়া 
তির লাগাইলে আরও মজব্ত হয়; ছোট ঘরে মটকায় একটা 
পাড় দিয়া তির লাগাইলেই চলে। 

পু... ৩০ /-মেজের দীর্ঘ প্রস্থ মাপের সমান কাঁরয়। 

দড়িতে গেরো দিয়া,চারি কোণে চারিটা টা পুতিয়। দিতে হয় 
এখন কোণাকোণি এড়ো। মাপ ছুইটা সমান করিয়া থু টা সরাইয় 
সরাইয়া পুতিরা দেও। আর ফিনি জানেন ভি ভনি' এই কর্ণ রেখা 
পুর্ধেই ঠিক করিয়া! লইতে পারেন । 

কর্ণ. দর্ঘ+ পরশ্থ..( ১) কর্ণ বাঁ কোঁণাকোণি এড়ো 
মাপ জানিলে সহজেই পাঁড়েমের দড়ি চৌকন' করিয়া বসাইতে 
পারিবে। নতুবা পুর্ধের মত করিয়া বারংবার চেষ্টার পর দড়ি 
চৌকস করতে পারা যাইবে। | | 

ঘর ছাইবার পুর্ষে এক পরদা চাটাই বিছাইলে ঘদের ভিতর 


(২২) 


দিকে দেগ্রিতে পরিষারহ্‌য় এবং খড়, ঝুলিয়া থাকে না, অসাঁব- 
ধানে প্রদীপ লইলে হঠাৎ আগুণ লাগিবার ভয় কম,ঘর এত উচ্চ 
করা উচিত যেন দাঁওয়াঁয় ফাড়াইলে মাথা চলে জজ ঠেকে। 
ঘরে ধপক দিলে চালের জল বেশ গড়ায় এবং ঘর দেখিতেও 
সুন্দর হয়। প্রতি দশ হাতে আদ হাতি বীকবা টান দিক্ষেই 
থে হইল | 

মেজে ও পৌতাঞ্*__যে অঞ্চল যত সাযাতসেতে দে অঞ্চলে 
পৌতা। তত উচ্চ করিতে হয়। পৌঁতা বীতিঘত উচ্চ না রিলে 
বর্ষাকালে মেজে সর্বদাই ভিজে থাকে | যদি মেলে আধ হাত 
পরিমাণ এক পরদা বালি দিয়! তারপর মেঙ্গের্ মাসি আপ হাতি 
দেওয়া ধায় তবে বর্ষাকালে মেজে তত সাযাতসে তে হয় না, 
এবং উই ইস্ছরের উপৃত্রব থাকে না, ই'ছুর বালির ভিতর দিয়! 
গর্ত করিতে পারে না, বালি ঝুপ ঝুপ করিয়া সরিয়া পড়ে । 
কান কোন অঞ্চলে মাটী এত সা্যাতসেতে যে লোকে মাচা 
করিয়া ঘরে বাম করে। 

নে -ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রকমের বেড়া দেওয়া 
হইয়া! খাকে। 

দেওয়াল; দেওয়াল দিলে খাটা দিতে হয় না» কিন্ত 
সকল দেশের মাটী দেওয়ালের উপ্রঘুক্ত নয় বলিয়া! ঝপের ঝা 
অন্য 'বকমের বেড়! দেওয়। হর তবে দেওয়াল দলে চালে উই 
ধরে। চালের বে অংশ" দেওয়ালের উপর পড়ে সেই টুকুও 
তাহার উভয় পার্থে কতকটা আলকাতরা মাথাইয়াঁ দিলে 
শীন্ত উই ধরিতে পারে না। দেওয়াল দ্রিতে হইলেও বোনে 
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কাঁটিতে' হয়, কিন্তু যেখানে দেওয়ালের চারাদকেো পোতা 
থাক, বৃষ্টির রা দেওয়ালের নিচে প্রবেশ ব্রিতে পারে না) 
সেখানে স্ইটোনেদ করিবার দরকার নাই। পরদায় পরদায় দেগুয়াল 
দিতে হয়, এক পরদা না শুকাইক্রে আর উপরে গাঁথা উচিত নয়, 
কা্ীর উপরে ভার পড়িলে নিচের নরমঙ্াটী উপরের ভারে বিস্তৃত 
হইয়া! পড়ে । মাটী বড় আটাল হইলে দেশুয়াল ফাটে, এইজন্য 
আটল মাটাতে কিছু গোবর ও খড়ের কুচো' মিশাইয়া খুব 
ছানিতে হয়, যেন মাঁটীতে একটাও টিল না থাকে । কিছুদিন 
পূর্বে মাটী তুলিয়া! রা'খিলে ভাল হয় এবং পুর্বদিন সন্ধ্যার সময় 
মাটাতে জল দিয়! ভিজাইয়া রাখিতে হয়, তাহা! হইলে শক্ত শক্ত 
টিলগুলিতে জল প্রবেশ করিয়। থাকে । পরদিন উলট পাঁলট 
করত বেশ করিরা চট কাইয়! লইতে হয়। দেওয়াল যত উঠিতে 
খাকে ততই কম চণ্ডঢ়া করিতে হয় নতুবা. মাঁথী, ভারি হইলে 
পড়িয়া যাইবার সন্ধাবনাঁ। এত মোট! করিতে হইবে, যেন, 
মাথায় মোটমাট তিন পোয়া হস্ত পরিমাণ চওড়া থাকে যেমন 
টা তেমনি পরিমাণে ঢাল দেওয়া উচিত। * মটি আটাল' 
হইলে কম ঢাঁল দিতে পারা যায়। 
দেওয়ালের পরিবর্তে অনেক স্থানে কোঞ্চি বা সক সরু 
কাট দিয়! বেড়া দি ছুই দিকে দেওয়ালের মত মাটা তৈমুর 
করিয়া নিকাইয়াঁ দিয়া থাকে। এই বেড়ার অসুবিধা এই যে, 
খুটা বদল্লাইতে ৰা বেড়ার বাধন দিতে হইলে, মাট খসিয। 
পড়ে ও মেরামত,কর1! আবশ্যক হইয়া উঠে 
খোলার ঘর/_মেজে যদ্দে ১০ হাত হয় তবে খাড়াই ৩ 
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হাত করীষ্উচিত, | হা হইলে মেজে যত হয় তাহার অর্দেককে 
২৫ ভাগ করিয়া তাঁর ২৯ ভাগ লইলে বত হয় তার সঙ্গে এক 
ছাতযোগ করিলেই রয়ার মাপ পাঁওয়। যায়। থোঁার চালে 
এই ঢাল দিধেই জল বেশ গড়ায় | | 
- "বোলার দোব )-ধোলার ঘর বেশী গরম হয়, এই ভঁন্য 
খড়ের চালে থোলা দিয়া ছাইলে ঘর বেশ ঠাণ্ডা থাকে অথচ 
খড় শীঘ্র পচিতে পারে না। কিন্তু খড় এক সময়ে সকল স্থানে 
পচে না| যেথানে যেখানে পচে সেখানে সেখানে খাল হইয়া 
পড়ে কাজেই সেই স্থানে খোলা বিয়া যার এবং জল বন্সিতে 
থাকে । চালের খন্ড তর ক্রদে ক্রমে বেশী পচিতে থাকৈ। খড়ের 
উপর খোল।র ছাউনির এই দোষ | খোলার চালে কাক কি চীল 
জোরে বসিলেই থোলা সব্রিয়া যাঁয় এবং ঘরে রোদযার ও বৃষ্টি পড়ে, 
ক্র একথানি থোলা সাঞ্গিতে চালে উঠিলে মানুষের ভারে 
“দশ খান ভাঙ্গির়! ঘায়। তবে খড় পাইনা বলিয়। খোলা ব্যবহার 
. ক্রি ।' অনেকে মনে করেন টিনের বা করগেটেট লোহার শপ 
করিলে হদ্, কিন্তু চৈত্র মাসের রোনের সময় ঘরে বাস 
কমতি কঠিন, আর বৃষ্টির সমর কাণ পানা ভার; চট পট শন 
ক্কাণ বধির হইয়া! যার । যদি রোদ বৃষ্টির ন্ত্নাই ভোগ করিতে 
হইলতবে ঘরে কাঁজ কি? গুদম ঘর হইতেশ্পারে, আগুণের ভয় 
ক্ষ হয়। 


সমাগত । 


অঁয়গুর মহ্‌ রাজার করেজের- জ%1! পক 
ইমেঘ্নাথ ভউাচার্া বি, এ. শবীত | 


আর্ধানারী গাথ।! | 
অর্থাৎ ক্ষাব্যাকা বে উতিহাসিক ভারতীয় প্রধান এধান রম 
নী কখা। “মর্চু বিণ তা মালার লিখিস্ভ চরিত্রে 
এক্সপ উত্রুষট নর সাপ কোথা রট হয় না11 
মূ * ঞ্ [কা । 
 চৈত্তন্য আঁরিত। 
| . পাপীর মহামন্ত্র মধুর সহরিযী/ছারে দ্বারে কীর্তন করিরাঁ 
লা, পবিত্রতা, ভক্বি, উপাসনা, শান্তি আাক্যতক - সংকাপন 
করিতে যে জীবনের অবলান হয়, সেই সাধক ভুডামণি চৈতনয 
দেবেরজীবনী ১০৫ পৃষ্ঠায় পুর্ণ। 
মুল্য ৮০ আনা । রি | 


রাস্তা । 


: ইন্জিনীয়ার সীতাএ্সন রা র এল, সি, রে প্রণীত 


সথাস্রক্ষার নিয়মের উপর লক্ষ্য হ্াখিয়। প্বাস্তায় দিউনিক পণ, 
ঢাল, প্রস্থ, উচ্চতা, জরীপ, মাটার কাজ, কাটা ও পাকা রাস্ত!, 
'প্রভুতের মাল যসল! ইত্যাদি বিষয়ের বংন্দিপ্ত বিবরণ |... 
শুন্য ৪ ৩ আন | 
উপরোক্ত পুস্তকগুলি ও নানাবিধ নাটক, নন্ডেল, উপন্যাস 


এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য সক রকম পুস্তকারি সুঙ্গভ মুল্যে নিষ্ত. 
লাখত হানে পাওয়া বায়। 















7 পর্ুলার লাইব্রারী, 
৯ নং কলেজ সীট, কলিকাতা 


